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La presente invention concerne un nouvel article destine a linrtter la 
production de mousse, notanment dans les machines a laver, lore des operations 
de lavage effectuees au moyen de compositions dtffcergentes classiques. 

Lea compositions detergentes utilisees pour le lavage des textiles na- 

5 turels, artificiels ou synthStiques sorrt generalement essentiellement consti- 
tutes de composes tensio-actifs, de builders et de divers additiffe. Les com- 
poses tensio-actifs peuvent ©tre non-ioniques come les produits de condensa- 
tion d f oxyde d'aUcylene avec des alcools gras ou des alkylphenols, anioniques 
comae les aUcylsulfates ou les alJ^larylsulfonates alealins, ou amphoteres 

10 comme les be*taTnes. Les builders les plus couramment utilises sont les phos- 
phates, polyphosphates, carbonates ou silicates alealins ainsi que les sels des 
acides ethylenediamine tetracetique et nitrilotriacdtique. Parmi les tres nom- 
breux additifs envisageables, on peut citer les agents anti-redepoaition comme 
la carHDOxymethylcellulose, des azurants optiques, des parfUms, des enzymes,etc. 

15 II est connu que Introduction dans l'eau de lavage de produits anti- 

mousses permet de eontrfiler un moussage excessif lors du lavage en machine a 
laver, 

Ainsi il a ete propose d'introduire, par example, des silicones dans la 
composition lessivielle lors de sa formulation, Mais, on a constate que, de fa- 
20 con surprenante, l'activite des silicones diminue coosiderablement lorsque la 
duree de stoekage augmente, que la silicone ait ete ajoutee directement dans la 
composition detergente ou qu'elle ait ete absorbee, au prealable, sur un Ex- 
port divise (brevet britannique n° 1.340.0*3). Seules des formulations tres par- 
ticulieres et tres coftteuses permettent la conservation de I'acttvite de 1* agent 
25 antimousse dans la poudre lessivielle. 

La Demanderesse a maintenant realise un nouvel article qui permet de li- 
- miter la production de mousses, qui est constitue : 

- d'un support unique, non divise, insoluble dans l'eau, susceptible 
d* absorber pbysiquement un agent antimousse, 
50 - et d , une quantite d f agent antimousse absorbe qui represente 1 a 200 % 

du poids du support. 
Oe nouvel article, qui, en raison de son unicit£, est aisement nerd pule*, 
peut 8tre introduit dans la machine a laver a n'importe quel moment au cours 
des operations de lavage, 
35 scqjport peut 6tre constitue de n'importe quel materiau insoluble dans 

l'eau et susceptible d 1 absorber physlquement 1 a 200 % de son poids d f agent 
antimousse et de relarguer ce produit par simple immersion dans l'eau. II doit, 
de plus, pouroxr Stre introduit dans une machine a laver sans risque de g""*^ 
pour la machine et le linge. De facon pr&Teree, on choisit une piece de tissa 
40 ou nan, a base de fibres textiles, naturelles, artiflciell^s ou ^ynthfiti^iBS. 
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On pent citer en particulier les tissus-eponge en coton et les tissus non-tisses 
tels que ceux a base de fibres cellule siques modifiees ou non ou vinyliques. 

Pami les agents anti-mousses les plus eourants et les plus efficaces, 
on peut eiter les silicones, ou, pour employer un terme plus exact, les polysi- 
5 loxanes organiques dont le motif de base est R^Si 0-R« dans lequel R et R' iden- 
tiques ou differents sent des groupes hydro earfay les contenant moins de 7 car- 
bones. Pratiquement, on choislt tres souvent le diin^thylsiloxane. 

la proportion d'agent antimousse absorbe sur le support peut varier dans 
de larges llndtes. Eh general, elle est comprise entre 1 et 200 * du polos du 
10 support, de preference 20 et 80 

La preparation d'un article selon 1' invention s'opere par tout moyen 
d'lapregnation tel que aspersion ou foulardage, eVentuellaaent en presence d'un 
solvant de 1' agent ant.lamiase. 

Pour observer une action efficace centre la mousse, 11 faut Jntroduire 
15 dans les bacs de lavage une quantity du nouvel article selon 1* invention qui 
depend du type de composition d^tergente utilisee, mats qui en general est tel 
que la quantity d' agent antimousse soit egale a 0,05 a 5 % du polds de la com- 
position de"tergente> plus preeisement 0,2 a 2 

Parmi les avantages du nouvel article selon 1* invention, on peut citer 

20 notamnent : 

- la possibility de conservation ilUmitee sans degradation de 1' article 
avant utilisation, 

- la possibility de stopper tees rapidement un noussage excesslf dtf a 
une erreur sur le type ou la dose de lessive utilisee, 

25 - la possibility d'utlllser le support pour lai-meme, apres le lavage, 

lorsqu'll a ete debarras&S de l 1 agent antimousse i 11 peut en «a*et 

reve"tlr la forme d'un mouchoir ou de tout autre article de linge de 

i 

maison. 

Les exemples d-apres d<5erivent la preparation et l'utilisation de nuel- 
50 que a articles selon l' invention. 
Exumnle 1 

Une piece de tissu non-tisse a base de fibres de chlorure de polyvinyle, 
mesurant 30 x 50 cm et d'un polos de 5 B, est imp^gnee par aspersion de 2 g 
d'une solution a 50 f, en polds d'une huile eonstituee de 95 parties en polds 

55 a ,w bis (trlmetfcylslloxy) dUnethyl polysiloxane et 5 parties en polds d'une 
silice de combustion de 300 m2/g prealablement traltee avec de l'octamethyl- 
cyclotetrasiloxane,dans le chlorure de methylene. Aprfes evaporation du solvant 
par sechage en etuve a 40°C, la piece de tissu non-Usa? est parfaltement seche 
et non-collante. la silicone represente alors 20 % du poids de tissu. 

40 Dans une sschlne a laver Kiele 421 S a bublot frontal qui contient 
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20 litres de bain de lavage, on introduit 200 g d'une lessive <pl a la compo- 
sition suivante (en poids) : 

Disilicate de sodium 6 % 

Tripolyphosphate de sodium ............ ••••••• 44 % 

5 Na BOj, 4 ^0 15 % 

Sulfate de sodium ..... » • 20 % 

„ . (AUcylbenzene llneaire • * - 8£ 

Tensio- ) 

~ /Savon de suif 3 % 

actifs ( 

(Coupe d r al cools gras llneaires en condenses avec .. 4 
* 6 molecules d'oxyde d'frtbylene. 
La machine, alimentee en eau dure (33° TH), recoit une charge de 10 tor- 
10 chons de coton pesant 1 kg environ, et fonctionne sxivant un progra^e de la- 
vage sans pr^lavage, fortement agite, portant le bain a 1* Ebullition (progranoe 
"blanc tres sale"). 

Apr^s 10 im d* agitation, la temperature da bain extant de 40*C, le bublot 
est recouvert en quasi -to tali te par de la mousse. On Introduit alors la piece 
15 de tissu selon 1 1 invention preparee telle que d^cxit plus haut. Ia faarteur de 
mousse au-dessus de la surface du bain /H***™** instantanement pour se stabiliser 
a 1 a 2 cm pendant tout le cycle de lavage. Ia qpantite de silicone nrtse en 
oeuvre represente 0,5 % par rapport au poids de lessive. Apres linkage, la 
piece de tissu non-tisse qui ne contient pins de silicone peut Stre utilisee 
20 coosse chiffon. 
Exemple 2 

line bande de tissu non-tisse a base de fibres polyesters (30 % oi poids) 
et de fibranne de viscose (70 %) , aesuran* 30 cm de large, est impregnee par 
passage dans une solution, a to ^ en poids d'une buile constituee de 95 parties 

25 en poids ol,<o bis (trimethylsiloxy) dimethyl polysiloxane et 5 parties en poids 
d'une si lice de combustion de 300 w2/z proalabiement traitee avec de l'octe- 
mdthylcyclot^trasilojcaria, dans le chlorure de net&yl&e puis entre deux rouleaux 
d'exprinage. La bande est ensulte s£cbf£e a l f air chaud. La silicone represente 
alors 40 % par rapport an poids du tissu non-tisse. Des pieces de 30 cm de long, 

30 pesant 7 K sont alors decouples. 

On precede alors a un lavage identique a celui de I'exemple 1, a eed 
prfes que la lessive utilisee est le produit vendu sous la marque deposee 
*Bonux tt (Procter et Gamble). 

L l action de l f article selon 1* invention prepare plus hart est idesrtlqpe 

35 a celle decrite dans l'exemple 1. La quantity de silicone mise en oeuvre repre- 
sente 1 % par rapport au poids de lessive. 
Exerole 3 

Une piece de tissu-^pcnge en coton, pesant 15 g et mesurant 30 x 3Q cm, 
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est-in^regriee par aspersion avec 2 g d'une solution a 50 % en poids dW huile 
constitute de 95 parties en poids a,uJbis (trim^thylsiloxy) diethyl polysilo- 
xane et 5 parties en poids d'une siliee de combustion de 300 m2/s pr^alablement 
traitee avec de I'oetaaiehylcyclotetrasilojcane^dfliis le chlorure de methylene. 

5 Apres sechage, la piece de tissu-^ponge est parfaitement seche et non-eollante. 
La silicone represente alors 6,6 % par rapport au poids de tisoi. 

On procfede alors k un lavage identique a celui de l'exeaple 1. 
L f action de l*article selon I 1 invention est identique a celle d^crite 
dans l'exemple 1. La quantity de silicone raise en oeuvre repr&jente 0,5 % P» 

10 rapport au poids de lessive. 
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HEVKKDI CATION S 



) Nouvel article destine a limiter la production de mousse lors de l^tilisa- 
tion des compositions detergentes en machines a laver, caracterise en ce 
qu'il est constitue : 

- d f un support unique, non divise, insoluble dans l'eau, susceptible 
d 1 absorber physiquement un agent antimousse, 

- et d T une quantite d' agent antimousse absorbe qui represente 1 a 200 % du 
poids du support. 

Nouvel article selon la revendi cation 1, dans lequel le support est une 
piece de tissu a base de fibres textiles nature lies, artiflcielles ou 
synthetiques. 

Nouvel article selon la revendi cation 2, dans lequel le support e3t une 
piece de coton. 

Nouvel article selon la revendi cation 1), dans lequel le support est une 
piece de tissu non-tisse a base de fibres textiles naturelles, artiflcielles 
ou synthetiques. 

Nouvel article selon la revendication 4), dans lequel le support est une 
piece de tissu non-tisse en fibres cellulosiques ou vinyliques. 
Nouvel article selon I'une quelconque des revendi cations pr^cedentes, dans 
lequel l r agent antimousse est un polys iloxane organique dont le motif de 
base est R-SiO-R* dans lequel R et R 1 Identiques ou differents sont des 
groupes hydroearbyles contenant moins de 7 carbones. 

Nouvel article selon la revendication 6), £ans lequel l f agent antimousse 
est le dimethy Isi loxane . 

Nouvel article selon l'une quelconque des revendi cations precedentes, dans 
lequel la quantite d 1 agent antimousse represente 20 a 80 % du poids du 
support. 

Precede de limitation de la mousse produite Icrs de 1 1 utilisation de compo- 
sitions detergentes en machine a. laver, caracterise en ce que l f on iatro- 
duit dans ladite machine a laver une quantite" du nouvel article selon l'une 
quelconque des revendi cations pr4ce*dentes, telle que la quantite d' agent 
antimousse soit e*gale a 0,05 a 5 # du voids de la composition dStergente. 
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10) Precede celon la revendi cation 9), dans lequel la quantite d l agent 

antimousse est eeale a 0,2 a 2 % du poids de la composition detergente* 



